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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag genn. § 44 PatG 1st gestellt 

(g) Aufzeichnungspapier mit einer Kombination mehrerer Sicherheitsmerkmale 
(§) Ein Aufzeichnungspapier weist mindestens zwei der 
folgenden Sicherheitsmerkmale auf: 

- (1) ein im Kontakt beispielsweise mit einem organischen 
Losungsmittel ausblutender, in das Papier eingearbeite- 
ter wasserunloslicher Farbstoff (A) 

- (2) ein rm Kontakt mit einer alkaiischen Substanz bei Ta- 
geslicht fluoreszierender, ruckseitig aufgebrachter Farb- 
stoff (B) 

- (3) ein in das Papier eingearbeitetes Oder aufgedrucktes 
Wasserzeichen 

- (4) in das Papier eingebrachter mit einem Farb&toff (C) 
eingefarbter Zellstoff, der unter UV- Best rah lung fluores- 
zierend ist 

- (5) eine ruckseitig aufgebrachte Schlcht mit Akzeptoren 
und eingekapselte Farbbildner enthaltenden Mikrokap- 
seln, wobei die Farbbildar mit den Akzeptoren auf Druck 
eine farbbildende Reaktion eingehen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriffl ein Aufzeichnungspapier mil einer Kombinalion niehrerer Sicherheilsmerkmale. Ferner be- 
schreibt die Erfindung hinsichtlich eines Sicherheiisnierkniales ein Verfahren zur Aulhentizitalspriifung eines erfin- 
5 diingsgeniaBen Aufzeichniingspapiers. 

Aufzeichnungspapiere bestinmien das tagliche Leben in der Gesellschafl und innerhalb des Berufslebens. Fur Einsatze 
beispielsweise als LTberweisungsformulare oder Schecks, Diploma, 2^rtifikale, Beipackzettel fur phaniiazeulische Pro- 
dukte, Lotleriescheine, Wertzeichen oder allgemein als Ausdrucke oder Kopien, deren berechtigte Anfenigung durch die 
Verwendung des tiir diesen Zweck zugelassenen und charakleristischen Papiers nachzuweisen ist, wurden in der Vergan- 
10 genheil bereils verschiedene Losungen fur Aufzeichnungspapiere mil Sicherheilsmerkmalen voigeschlagen. Neben der 
Authenlizilatsprufung besteht bei einer Vielzahl solcher Papiere auch das Interesse, sie vor nachu-aglichen Falschungen 
zu schiitzen. 

Seil. vielen Jahren ist. die Verwendung von Wasserzeichen als SicherheiLsmerkmal fiir Dokumente, deren Authentizitaf. 
in Form einer passiven Untersuchung nachgewiesen werden soli, bekannt. Auch die Verwendung von in gleicher Art 

15 nachzuweisenden Sicherheitsfaden wurde vorgeschlagen. Die DE 195 01 289 Al siehl fur ein warmeenipiindliches Auf- 
zeichnungspapier den Einsatz von farbigen und unler ultravioletter Bestrahlung fluoreszierenden Fasem, die dem Papier- 
faserstoff vor der Biattbildung in geringer Menge zugemischt werden, vor, was jedoch mil erheblichen produktionstech- 
nischen Nachieilen verlangerier Reinigungsstillstande an der Papiermaschine verbunden isi. Gleichzeitig kann der Aus- 
schuB von so hcrgestclltem Papier nur sehr eingeschrankt recyclet werden aufgrund der mil bloBem Augc auffalligen 

20 Synthesefasem. 

In der DE 25 18 871 Al wird fiir beschichtete Papiere als Sicherheitsmerkmal offenbart, daB zwei gleichgeanete Sub- 
stanzen, die wenigstens einen Farbbildner als Azo-\ferbindung und wenigstens einen Farbstoff oder ein Pigment enthal- 
ten, in bzw. auf das Tragerpapier aufgebracht sind. Im Rahnien einer aktiven Untersuchung kann zur Authentizitatspru- 
fung ein Reagenz niittels Stempel, Fiizstift oder Walzeneinrichtung auf das Papier aufgebracht werden, wobei die Sub- 

25 stanz in bzw. auf dem Tragerpapier zusammen mit dem Reagenz in Form von Faibbildung reagiert. Das so beschriebene 
SicherheilsHierkinal kann mit eineiii Wasser^ichen als weiteres Sicherheitselenienl kouibinien werden. 

Aus dem DE 296 17 106 Ul ist die Verwendung von Farbstoffcn bzw. Pigmcntcn auf Anthrachinonbasis als allcinigcs 
Sicherheitsmerkmal bekannt. Diese der Papiermasse zugegebenen oder auf die Papieroberflache aufgebrachten Farb- 
sloffe bzw. Pigmcnie konnen durch Acetonbehandlung zum Ausbluten gebracht werden, um die Echtheit des Papiers 

30 nachzuweisen. Die EP 0 072 481 Bl sieht fiir ein falschungssicheres Papier eine Beimischung von 2-(4'-Amino-3'-sul- 
fophenyl)-6-niethyl-benzthiazol-7-sulfonsaure oder deren Salzen vor, wobei eine Echiheitspriifung mit verdunnter Kali- 
umpermanganlosung vorgesehen ist. Als alleiniges Sicherheitsmerkmal offenbart die DE 27 47 349 C2 fiir falschungssi- 
chere Papiere, die insbesondere als fiir von Hand auszufiillendeZahlungsanweisungen eingesetzt werden sollen, die \fer- 
wendung von Pyrensulfonsauren oder d^en Metallsalzen in der Papiermasse oder auf der Papieroberflache, 

35 Zur Kenntlichmacbung mechanischer Manipulationen beispielsweise durch Radieren, Kratzen, Abheben von Be- 
schriftung mit Klebeband oder dergleichen an ausgefiillten Formularen offenbart das DE298 15121U1 fiir die Be- 
scbichtung von Untenstrahldruck-P^ieren eine SUeichfarbe, deren Pigmentgemisch aus gefallter Kieselsaure und zu> 
mindest einem Anregungsstrahlung aus dem ultravioletten oder sichtbaren Spektralbereich absorbierenden Absorberpig- 
ment besteht. 

40 Aus der EP 0 844 097 Al ist ein warmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial bekannt, das als ein erstes Sicherheits- 
merkmal ein auf seiner Riickseite aufgedrucktes latenies Bild, hergesiellt mittels einer ein fluoreszierendes Reagenz ent- 
haltenden Sicherheitstinte aufweist. Zur Ausbildung eines zweiten Sicherheitsmerkmals in Form eines wasserdichten 
Bildes auf der Riickseite des warmeemplindlichen Aufzeichnungsmaterials enthaltdie Sicherheitstinte ein wasserabwei- 
sendes Mittel. Die das als Pigment oder Farbstoff verwendete fluoreszierende Reagenz und das wasserabweisende Mittel 

45 enthaltende Sicherheitstinte ist in dnem waBrigen TVager enthalten bzw. dispergiert, der auBer diesen Komponenten noch 
ein Bindemittet enthalten kann. Nachteilig bei diesem Vorschiag ist die Tatsache, daB durch den wasserabweisenden 
Charakter der Sicherheitstinte die Anordnung von Preprints mittels der ublichen Dnickverfahren erschwert wird. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, fiir Aufzeichnungspapiere eine Kombination mehrerer Sicher- 
heitsmerkmale zu schaffen, womii zum einen die Durchfiihrung einfacher Authendzitatsprufungen realisiert wird und 

50 womit zum anderen ein wirksamer Schutz vor Falschungsversuchen geschaffen wird, der gleichsam zur Durchfiihrung 
von Kreuzpriifungen zur Authentizitatsfeststellung genuizt werden kann. Gleichzeitig soUen die zur Vferfugung zu stel- 
lenden Aufzeichnungspapiere auf der Vorder- und Riickseite problemlos mit sogenannten Preprints versehen werden 
konnen. 

Die Losung der vorsiehenden Aufgabe gelingt bei einem Aufzeichnungspapier gemaS dem Gatlungsbegriff von Pa- 
55 tentanspruch 1 durch die Kombination von mindestens zwei derim kennzeichnenden Teil angegebenen Sicherheilsmerk- 
male. 

Im Rahmen zahlreich durchgefUhrter Untersuchungen zeigten sich unterschiedliche, aus der Ibbelie 1 ersichtliche 
Wirksamkeilen von zwei miteinander kombinierten Sicherheilsmerkmalen 

60 
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Tabelle 1 



Sicherheitsmerkmai 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(l)koinbiniertmit... 




X 


X 


X 




(2) kombiniert mit... 


X 




X 


o 


X 


(3) kombiniert mit ... 


X 


X 




X 


o 


(4) kombiniert mit ... 


X 


o 


X 






(5) kombiniert mit ... 




X 


o 







X : besonders wirfcsame Kombination 
O : wirksame Kombination 

: VM'rfcsame Kombination bei steliennveiser Auftragung der SOSchicht 

Bei der Kombination des Sicherheilsmerkmales (2) mit Sicherheiismerkmal (5) ist das regelmaBige oder unregelma- 
Bige Muster des Farbstoffes B auf die vorher aufgebrachte SC-Schicht aufgetragen. 

Ohne daB die Erfindung auf die nachstehend angegebenen Kombinationen von mehr als zwei Sicherheitsmerkmalen 
beschrankt ist, haben sich besonders ausgepragte Sicherheitseflfekte bei den folgenden Kombinati<Mien von mehr als zwei 

(S^lsX^AfSuh^^^ <^'^^>' <2^'^>' 

Bei den Kombinauonen von mehr als zwei Sicherheitsmerkmalen ist der stellenweise Auiftrag des Sicherheitsmerk- 
nials (5) die bevorzugte Ausfuhrungsform. 

Durch die in den Unteranspruchen angegebene Dotiening und Art der Farbstoffe (A) als Sicherheiismerkmal (1) wird 
sowohl eine Authenuzitalsprufung, wie sie in den Unteranspruchen naher definiert ist und worunter eine Echtheitsprti- 
lung des erfindungsgemaBen Aufzeichnungspapiers zu versteheh ist, wie auch die Erkcnnung von an Aufzeichnungen 
versuchten Falschungen ermoglicht. * 

Eine unregehnaBige Musterbildung hinsichUich des als Sicherheiismerkmal (2) aufgebrachten Farbstoffes (B) ent- 
spncht vomigsweise emer feinkomigen Sirukiur, die, anders ausgedriicku als Sprenkelung bezeichnet werden kann, 
wahrend das regelmaBige Muster vorzugsweise einer streifenformigen Struktur entspricht. Bei T^geslicht sieht die mit 
dem Farbstotf (B) beaufschlagte Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung voigesehenen Seite gegenuberliegt, mit 
bloBeiii Auge belrachiet leicht gefarbt aus. 

Die bevorcugien Ausfiihrungsformen der Erfindung des in den UnteransprOchen angegebenen Farbstoffes (B) ermoe- 
hchen, insbesondere wenn der Farbstoff wasserlSslich ist und ohne Bindemiuel aufgetragen ist, die Losung des Problems 
der emwandtreien Bedruckung der Ruckseite mittels Flexo- oder OfTsetdruck, wenn dies fur besUnmite Anwendungsge- 
biete, wie zum Beispiel Lottoscheins, verlangt wird. Ein geeignetes Auftragsgewichi Uegt im Bereich von 0.01 bis 
4Umg/m". 

Zur Ausbildung der Fluoreszenz bei dem gemaB Sicherheitsmerkraal (4) einzusetzendem ZeUstoflF hat sich ein unter 
UV-Bestrahlung tarbhch fluoreszierender Farbstoff (Q auf Styryl-Basis als besonders vorteilhaft herausgestellt, weil mit 
ihni keine bei Tageslichl storende Einfarbung des Papiers und der an der Papiemiaschine im Rahmen der Produktion ge- 
nutzten Wa^er- und Stotfkreislaufe verbunden ist. Das Verfahren zur Einfarbung eines Teils des einzusetzenden ZeU- 
stotls ist mchtOegenstand der vorliegenden Erfindung und kann vorteilhaft durchgefuhrt werden, in dem der cinzufar- 
bende Zellsloft separar in einem Pulper mil obig beschriebenen Farbstoff (C) enihaltendem Wasser aufgelost wird, wobd 
sich ein Bercich von 0,03-3% Farbstoff (C) bezogen auf den zu behandclnden Zcilstoff als geeignet herausgestellt hat 
Eine besonders hohe Wirksanikeit hinsichUich der Authentizitiitsprufung des erfindungsgemaBen Aufzeichnungspapiers 
wird dann erziell, wenn die Fluoreszenz des zur Behandlung des Zellsioffes benulzien Farbstoffes (Q unter UV-Besirah- 
lung unierschiedhch ist gegenuber der Fluoreszenz des Farbstoffes (B). der zur Erzeugung des Sicherheiismerkmal s (2) 
eingesetzt wird. Femer ist zur Erzielung einer hohen Wirksamkeit einer das Sicherheiismerkmal (4) ausnutzenden Au- 
, ''"fyf/.^^^P'"^""^ ""'"^ '^"'"'''''^ erkennbare Differenz in dem Einfarbungs- bzw. AufheUungsgrad des mit einem Farb- 
ston (C) eingetarblen und/oder mil einem optischen Aulheller behandellen Zellstoffanieils im Vergleich zum nicht oder 
wemg emgefarbicn und/oder nichi oder wenig optisch aufgehellten ubrigen Zellsioffanieil einzustellen. 

0^c flachenbezogenc Masse der das Sicherheiismerkmal (5) bildenden SC-Schicht liegt ini Bereich von 1 bis 10 g/m^ 
vorzugsweise ini Bereich von 4 bis 7 g/ml Eine geeignele Zusammenseizung der SC-Schichl ist nachfoigcnd angege- 
hen, ohne daR die Frfindung auf diese Zusanimensel^Aing beschrankt ist: 
20 bis 50 Gew.-% Mikrokapseln, vorzugsweise 25 bis 40 Gew.-% 
20 bis 60 Gew.-% Farbakzcptor, vorzugsweise 30 bis 45 Gew.-% 
8 bis 40 Gew.-% Bindemiltel. vorzugsweise 10 bis 25 Gew.-% 
5 bis 30 Gew.-% Abstandhallen vorzugsweise 8 bis 20 Gew -% 

Als Abstandhalter kommen inhibierte Starke und/oder ZeUulosepulver in Belrachl. Der in Folge von Druckeinwirkung 
als ^eaklion dor Farbbildner mil den Akzeploren in der SC-Schicht erzeugte Farbton steht vorzugsweise in einem Kon- 
trast zu der Farbe der SC«Schichl. Eine nur stellenweise Ausbildung der das Sicherheiismerkmal (5) darsleUenden SC- 
Ncnicht, die auch die Erkennung von an Aufzeichnungen versuchten Falschungen ermoglichu ha sich insbesondere dann 
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als zweckniaBig herausgestellt, wenn sie mil den Sicherheilsnierkinalen (1) und/cxler (4) konibiniert ist, uiii zum einen 
die Auiheniizilalsprufung unter Ausnulzung des Sicherheilsiiierkinales (1) zu vereinfachen und zum anderen um die 
Sichtbannachung der Fluoreszenzder Zellsloffasem ll. Sicherheilsmerkmal (4) zu bewirken. 

Die erfindungsgemaBen Kombinationen von Sicherheitsmerknialen werden vorzugsweise fur ein Untenstrahldruck- 

5 papier verwendel, insbesondere fur ein Tinlenstrahldruckpapier, das eine Enipfangsschicht fiir den Tintenstrahldnick 
aufweisl. Eine weilere bevorzugte Ausfuhrungsfomi sieht die erfindungsgemaBen Kombinationen von Sicherheitsmerk- 
nialen bei einem eine wanneempfindliche Aufzeichnungsschichl aufweisenden Aufzeichnungspapier vor. Ganz beson- 
ders bevorzugi ist dabei die Einbringung einer pigmenthaUigen Schicht zwischen Papier und wanneenipfindlicher Auf- 
zeichnungsschichl. Des weiteren wird es bevorzugt, daB aut'die wanneempfindliche Aufzeichnungsschichl eine Schuiz- 

II) schicht aufgebrachl isu 

Unter den als Sicherheilsmerkmal (3) genannlen Wasserzeichen sind im Sinne der Erfindung auf der Papiermaschine 
in der nassen Papierbahn erzeugte achte Wasserzeichen, in die feuchte Papierbahn eingepragle sogenannle Molelten oder 
aufgedruckle Markierungen, sogenannle Pseudo- Wasserzeichen, zu verslehen. 

Unter den Azinfarbstofifen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind durch den Pyrazin-Ring (Paradiazin-Ring) mil 
15 angelagerlen aromalischen Kemen gekennzeichnete Farbslofife zu verslehen. 

Unier Preprints sind in der Beschreibung der vorliegenden Erfindung beispielsweise mittels Flexo- oder Ofifsetdruck, 
insbesondere Trocken- oder Waleriess-Offsetdruck, aufgebrachte Aufdrucke, wie zum Beispiel Formularbeschriftungen 
zu verslehen, bei denen bei der spaieren besiimmungsgemaBen Verwendung die AusfuUung der Fomiularfelder bei- 
spielsweise millels Tintenstrahldrucker oder Thermodrucker erfolgt. 
20 Die in Beschreibung und Palenlanspruchen geniachlen Angaben zur flachenbezogenen Masse und zu Gew.-% bezie- 
hen sich auf das "at ro"-(jewichl, d. h. absolul trockene (lewichtsanteile. 

Ohne darauf beschrankl zu sein, konnen im Rahmen der vorliegenden Erfindung die aus den nachfolgenden Schriften 
bekannten warmeempfindlichen Aufzeichnungsschichten eingesetzt werden: DE29 29 102A1; DE29 37 915A1; 
DE 32 37 247 A 1 ; DE 32 42 262. 
25 Qhne darauf beschrankl zu sein, konnen im Rahmen der vorliegenden Erfindung die aus den nachfolgenden Schriften 
bekannlen Tintenslrahldruckeiiipfangsschichien eingesetzl werden: Al; DE32 37 381A1; EP0 524 635A1. 
EPO 602 230 Al; EPO 602 400 Al. 

Die nachfolgenden Beispiele erlautem die Erfindung, ohne sie darauf zu beschranken: 

30 Herslellung von Papierbahnen 

Im Rahmen einer Versuchsreihe wird eine Mischung (a) aus gebleichlen und gemahlenen Laub- und Nadelholzzell- 
sloffen unier Zugabe der ublichen Beischlagssloffe in einem Pulper bei einer StofTdichle von 3,8% heigeslellt 

In einem zweilen Pulper wird ein ungemahlener, gebleichter Nadelholzzellsloff mil dem unter UV-Bestrahlung eine 
35 gelbliche Fluoreszenz bewirkenden Styrylfarbstoff Pergasol F-6G® (Ciba Spezialilalenchemie GmbH) zur Herslellung 
einer zweilen Mischung (b) behandell. Dabei wird eine Stoffdichte von 2% eingesleift. Es werden 0,3% Farbsloff bezo- 
gen auf den zu behandelnden Zellstoff (atro) dem Aufldsungswasser beigegeben. 

Aus den Mischungen (a) und (b) wird eine Mischung (c) hergeslelll und daraus auf einer Langsieb-Papiermaschine 
eine das Sicherheilsmerkmal (4) aufweisende Papierbahn (I) mil 87g/m^ flachenbezogener Masse, bei der auf 99,9 
40 Gew.-Teile Zellsloff der Mischung (a) 0,1 Gew.-Teile Zellsloff der Mischung (b) enlfallen. 

Eine Papierbahn (11) wird unter Benulzung der gleichen Mischung (c) mil einer flachenbezogenen Masse von 87 g/m^ 
hergeslelll bei gleichzei tiger Verwendung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egoutleurs. Diese Papierbahn (11) weisl 
die Sicherheilsmerkmale (3) und (4) auf. 

Einer mil Nigrosin Lackschwarz H® - (Azinfarbsloff der Bayer AG) - angefarbten Fasermischung (d), die ansonslen 
45 der Mischung (a) enlsprichl, wird die Mischung (b) zugefugl. Auf einer Langsieb-Papiermaschine wird daraus eine die 
Sicherheitsmerkmale (1) und (4) aufweisende Papierbahn (III) mit 87 g/m^ flachenbezogener Masse hergeslelll, bei der 
auf 99,9 Gew.-Teile Zellstoff der Mischung (d) 0,1 Gew.-Teile Zellsloff der Mischung (b) entfallen. Die zugegebene 
Farbsioffmenge enlsprichl 0,05 Gew.-% bezogen auf den Zellsloff der Mischung (e). 

Eine Papierbahn (IV) wird unier Benulzung der gleichen Mischung (e) mil einer flachenbezogenen Masse von 87 g/m- 
50 hergestellt bei gleichzeitiger Verwendung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egoutleurs. Diese Papierbahn (IV) weist 
die Sicherheitsmerkmale (1), (3) und (4) auf. 

Unter alleiniger Benulzung der Fasermischun]^ (d) wird auf einer Langsieb-Papiermaschine eine das Sicherheilsmerk- 
mal (1) aufweisende Papierbahn (V) mit 87 g/m' flachenbezogener Masse hergeslelll. 

Bei gleichzeitiger Verwendung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egoutleurs wird unter Verwendung der Fasarni- 
55 schung (d) eine die Sicherheitsmerkmale (1) und (3) aufweisende Papierbahn (VI) heigeslellu 

Unier alleiniger Benulzung der Fasermischung (a) wird auf einer Langsieb-Papiermaschine Papierbahn (VII) mit 
87 g/m^ flachenbezogener Masse hergeslelll. 

Bei gleichzeitiger Verwendung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egoutleurs wird unter Verwendung der Fasermi- 
schung (a) eine das Sicherheilsmerkmal (3) aufweisende Papierbahn (VIII) heigestelll. 
60 Die Papierbahnen (I) his (VTH) wurden einseilig mit einer Slarkepraparation von 0.5 g/m^ versehen. 

Beispiele 1-4 

Zur Herstellung von warmeempfindlichen Aufzeichnungspapieren werden die Papierbahnen (I) bis (VIII) zunachsl 
65 auf der Seiie, die der mit einer Slarkepraparation versehenen Seiie gegentiberliegi mil einer ein dlabsorbierendes Pig- 
ment enlhallenden Zwischenschicht beaufschlagl und anschlieBend mil einer warmeempfindlichen Aufzeichnungs- 
schichl versehen. Aus den Papierbahnen (II), QU), QV) und (VI) werden mil (TT^"™), (DT*^), (TV**^) und (VT**^) be- 
zeichnete wanneempfindliche Aufzeichnungspapiere erhalten, die nachfolgend als Beispiele 1 bis 4 bezeichnet sind und 
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die in der Tabelle 2 aufgefiihrien Sicherheiisnicrkiiiale enlhalten. 



Bcispiele 5 -7 



^^Die aus Papierbahnen J, V und VII erhaltenen waniiecmpfindlichen Aiifzeichnungspapiere (P^«^") (V«»«™) iind (VU- 
I ) werden aul der mil einer Slarkepraparalion versehenen Seile init einer waBrigen Losung eines Farbstoffes auf Py- 
rensultonal-Basis so versehen. da6 ein unregelmaBiges Muster in der Art einer feinkomigen Struktur enlsieht, das sich 
uber die gesainle Flache dieser Papierbahnseile ersl/eckt. Es werden 3^ ing/m^ aufeetragen. Die so erhaltenen war- 
nieeniptindlichen Aulzeichnungspapiere werden als Beispiele 5, 6 und 7 mit (ythcnu+a^ /y|||thcinH-2v j^^^ 

zeichnei und weisen die in der Tabelle 2 aufgefiihrien Sicherheiisnierkmale auf. 



Beispiele 8-1 1 



Die It den Beispielen 1 bis 4 heiigestellten wamieempfindlichen Aufzeichnungspapiere (IT*'^"") (HT**™) (iv'hcrai) 
""^ ^Y^. ""L"^^^"^^" ruckseitig mit der zu den Beispielen 5-7 angegebenen Farbslofflosung versehen, so dafi'ein unre- 
gelmaBiges Muster m der Art emer feinkomigen Suoiktur entsteht, das sich uber die gesamte Hache der Papierbahn er- 
su-eckt. Die so erhaltenen wamieemptindlichen Aufzeichnungspapiere /jjjihcnn+2v Qythcrm^i. und fW^^""'*'^^ 

weisen die aus Tabelle 2 ersichdichen Sicherheitsmerkmale auf. ' 
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Beispiel 12 



^^Pl^'^^^'^'^'^^j^'P^^^ versehene Papierbahn (VH) wird ruckseitig stellenweise mit einer 

bC-Schicht ernes Auftragsgewichtes von 5 g/m- und anschlieBend uber die gesamte Flache mit der in den Beispielen 5-7 
angegebenen Farbstolflosung versehen. Das als (VIY'^-'-) bezeichnete warmeempfindliche Aufzeichnungspapier ent- 
halt die aus der Tabelle 2 ersichtlichen Sicherheitsmerkmale. 



Tabelle 2 
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Beispiel 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Bezeichnung 


II itmtni '■ 




1^ therm 


tftonti 






^|j|lf»emH-z 


SIchertietts- 
merkmale 


3/4 


1/4 


1/3/4 


1/3 


4/2 


2/1 


3/2 



Tabelle 2 Fortselzung 



Beispiel 
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9 


10 


11 


12 


Bezeichnung 






<IImi«i»*z 






Sicherheits- 
merkmale 


3/4/2 


1/4/2 


1/3/4/2 


1/3/2 


5/2 



Beispiele 13-15 



rx^l Herstellung von Aufzeichnungspapieren fur den Tinlensu^hldruck werden die Papierbahnen (II) bis (VI) und 
( Vm) einseiug nut einer Empfangsschicht fur den Tintensu^hldruck versehen. Aus den Papierbahnen (U) (HI) und (IV) 
enistehen die in den Beispielen 13 bis 15 als (B^X an-*), und (IV-*) bezeichneten Aufzeichnungspapiere fur den Tin- 
tenstrahldruck mil den m Tabelle 3 angegebenen Sicherheitsmerkmalen. 



Die aus den Papierbahnen (V) und (VT) hei^gestelhen Aufzeichnungspapiere {V^) und (VT^^) werden, wie 7.u Beispiel 
1 - angegeben, riickseitig stellenweise mit einer SC-Schicht, beaufschlagi. Die Sicherheitsmerkmale der so heigesteHen 
ufzeichnunespapiere sind in Tabelle ^ anpeoehc^n * 



Beispiel 16 und 17 

Aufzeichnungspapiere sind in Tabelle 3 angegeben. 

Beispiel 18 

.t^7.^^l If' H"n^^!!'"?^A^^2?i^'^ ^''"^^ ^^^^ ^" ^^'^^^^ angegeben, ruckseitig zusatzlich mit einer Farb- 
stofflosung behandelt Das als (VI^-2) bezeichnete Aufzeichnungspapier enthall die in Tabelle 3 angegebenen Sicher- 
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Tabelle 3 



Beispiel 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Bezeichnung 


(in. 


(irn 




on 






SichertieitS' 
mertunale 


4/3 


1/4 


1/4/3 


1/5 


1/3/5 


1/3/5/2 



Beispiel 19 

Papierbogen hergestellt aus einer die Sicherheitsmerkniale 1/3/4 aufweisenden, mittels eines in der Papiermaschine in- 
15 stallierten Glaltwerkes geglalteien Papierbahn IV werden als beidseilig mittels Tintenslrahldruck zu beschriftendes Auf- 
zeichnungspapier flir einfache Anwendungsbereiche im Burobetrieb eingesetzt 

Das gleiche Papier ist auch fiir die Hersteiiung von Kopien mittels elektrofotographischer Verfahren - sogenanntes 
Xerox- Vcrfahren einsetzbar. 

20 Patentanspriiche 

1 . Aufzeichnungspapier mil einer Kombination mehrerer Sicherheitsmerkmale, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Sicherheiisnierkmale mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale (1), (2), (3), (4) und (5) 
miieinander kombinien sind 

25 (1) ein mil bloBem Auge unsichtbarer, in das Papier eingearbeiteter wasserunloslicher Farbstoff (A), der bei 

einer Oberllachenbenetzung mil eineiii oi]ganischen Losungsiiiiltel oder einer Saure cine auflallige Farbung 
zumindcst auf der Scitc, die der zur Aufnahmc der Aufzcichnung voigcschcncn Scitc gcgcniibcrlicgt, bcwirkt 

(2) ein im sauren oder neutralen pH-Bereich bei T^geslicht nur schwach sichtbarer Farbstoff (B), der im rcgel- 
niiiBigen oder unregelmaBigen Muster auf die gesamte Rache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeich- 

30 nung vorgesehenen Seite gegenuberliegt, aufgebracht ist und der im Kontakt mil einer alkalischen Substanz 

eine Farbreaktion eingeht, die zu einer bei Tageslichl fluoreszierenden beslandigen Farbe fuhrt 

(3) ein in das Papier eingearbei teles oder aufgedruckles Wasserzeichen 

(4) in das Papier eingebrachter mil einem Farbstoff (Q eingefarbter und/oder mil einem optischen AufheUer 
beliandelter Zellstoff, der unler UV-Bestrahlung fluoreszierend ist 

35 (5) eine SC-Schicht, die auf die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite gegenuberliegende 

Seite aufgebracht ist und in der Akzeptoren und Mikrokapseln mil darin eingekapselten Farbbildnem vorlie- 
gen, wobei die Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbildende Reaktion eingehen. 

2. Aufzeichnungspapier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das aus dem Farbstoflf (B) gebildete Mu- 
ster unier UV-Bestrahlung fluoreszierend ist. 

40 3. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (B) mit ei- 

ner fiachenbezogenen Masse im Bereich von 0,01 bis 40 mg/m^ aufgebracht ist. 

4. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (B) mit ei- 
ner fiachenbezogenen Masse im Bereich von 0,05 bis 7,5 mg/m- aufgebracht ist. 

5. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (B) wasser- 
45 loshch ist. 

6. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (B) ohne 
Bindemittcl aufgebracht ist. 

7. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (B) ein sol- 
cher auf Pyrensulfonat-Basis ist. 

50 8. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (A) in einer 

Menge von 0,005 bis 0,1 Gew.-% in das Papier, bezogen auf den "alro"-Faserstoffanteil, eingearbeitet ist. 

9. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (A) in einer 
Menge von 0.01 bis 0,03 Gew.-% in das Papier, bezogen auf den "aU-o"-Faserstoffanteil, eingearbeitet ist. 

10. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (A) ein 
55 Azin- oder Anthrachinonfarbsioff ist. 

1 1 . Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Fluoreszenz des mit 
dem Farbstoff (C) eingef^bten Zellsioffes unter UV-Bestrahlung farbig ist. 

12. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB der mil dem Farbstoff 
(C) eingctarble Zellstoff aus Einjahrespfianzen bestehl. 

60 1 3. Aufzeichnungspapier nach einem der Aaspriichc 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB der mil dem Farbstoff 

(C) eingefarbie Zellstoff aus Nadelholzzellstoff besieht. 

14. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB der Zellstoff ungemah- 
len isl. 

15- Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB das Papier bezogen auf 
65 seinen Zellsioffgehalt 0,005-3 Gew.-% fluoreszierenden Zellstoff enthalt. 

16. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB das Papier bezogen auf 
seinen Zellsioffgehalt 0,05-0,5 Gew.-% fluoreszierenden Zellstoff enthalt. 

17. Aufzeichnungspa(ner nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB die flachenbezogene 
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Masse der SC-Schichi zwischen 1 und 10 g/in- liegt. 

18. Aufzeichnungspapier nach einein der Anspruche 1 bis 17. dadurch gekennzeichnci, daB die flachenbezocene 
Masse der SC-Schichl zwischen 4 und 7 g/m^ liegi. "'bw'c 

19. AufzeichnungspajMer nach einem der Anspruche 1 bis 18. dadurch gekennzeichnel, daB die SC-Schichl nur 
stellenweise autgelragen isi. 

20. Aufzdchnungspapier n«:h einem der Anspriiche 1 bis 1 9, dadurch gekennzeichnel. daB das Aufzeichnungspa- 
pier em tur das Tintenstrahldruckverfahren vorgesehenes Papier isl. 

21. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnel. daB das Aufzeichnungspa- 
pier zumindest aut seiner zur Aulnahnie der Aulzeichnung vorgesehenen Seite eine Hnipfangsschichl fur das lln- 
lensirahldruckverfahren aufweist. 

22. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnel. daB das Aufzeichnungspa- 
pier zuinindesl auf seiner zur Aufnahme der Aufzeichnung voigesehenen Seite eine wamieeinfindliche Aufzeich- 
nungsscnicht aufweist. 

23. Aufzeichnungspapier nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnel, daB das Aufzeichnungspapier zwischen Pa- 
pier und wanneempfindhcher Aufzeichnungsschicht eine piginenthaltige Zwischenschichi aufweist 
34 Aufzeichnungspapier nach einem der Anspriiche 22 oder 23. dadurch gekennzeichnel. daB auf die wamieemD- 
tindliche Autzeichnungsschicht eine Schutzschicht aufgebracht ist. 
25. Verfahren zur Authentizitaisprufung des Aufzeichnungspapiers nach einem der Anspruche 1 8 9 oder 10 da- 
durch gekennzeichnel, daB die Oberflache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seilc 
gegenuberhegt, nut einer Mischung aus einein priraaren Alkohol, einem sekundaren Alkohol und einer Saure be- -.o 
netzt wird. 

3*^; Y^^^^^" Authentizitatspriifung des Aufzeichnungspapiers nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnel, 
daB die Benetzung mittels eines TestsUftes, Schwammes, Stempels erfolgt 
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